i 



RiK ?SS!? LnA © OPIS PATENTOWY ©PL ©161333 




B> B1 



21) Numer zgloszenia: 262710 



£1) IntCl : 
C08L 67/06 



UrzqdPatentowy ® Data zgtoszenia: 11.12.1989 

Rzeczypospolitej Polskiej 



® 



Trudno palna kompozycja zawlerajqca zywlce pollestrowe 



(43) Zgloszenie ogfoszono: 

17.06.1991 BUP 12/91 


^3) Uprawniony z patentu: 

Instytut Chemii PrzemystoweJ, 
Warszawa, PL 


(^5) O udxieleniu patentu ogiosxono: 
30.06.1 993 WUP 06/93 


(72) Twtircy wynalaiku: 

Wiesfawa Kamirtska, Nowa WieS, PL 
Piotr Penczek, Warszawa, PL 



DO 
CO 

to 

CO 
CO 



1. Trudno palna kompozycja zawieraj^ca zywice poliestrowe, wodorotlenek glinu lub 
magnezu lub zasadowy weglan magnezu, inne antypireny, napehiiacze, pigmerity, barwniki i 
inne dodatki, znamienna tym, ie na 100 czeSci wagowych nienasyconej zywicy poliestrowej 
zawiera 50-100 czeSci wagowych wodorotlenku glinu lub magnezu lub zasadowego wegianu 
magnezu, 5-20 cz^sci wagowych czerwonego fosforu oraz cwentualnie 0,5-1,5 cz^sci wagowych 
krzcmionki koloidalnej, przy czym stosunek wagowy czerwonego fosforu do wodorotlenku 
glinu lub wodorotlenku magnezu lub zasadowego wegianu magnezu jvst utrzymywany w grani- 
cach 0,02-0,4. 



Trudno palna kompozycja zawieraj^ca zywice poliestrowe 



Zastrzezenia patcntowe 

1. Trudno palna kompozycja zawierajaca zywice poliestrowe, wodorotlenek glihu lub mag- 
nezu lub zasadowy w?glan magnezu, inne antypireny, napeiniacze, pigmenty, barwniki i inne 
dodatki, znamienna tym, ze na 100 cz^ci wagowych nienasyconej zywicy poliestrowej zawiera 
50-100 cz?$ci wagowych wodorotlenku glinu lub magnezu lub zasadowego w?glanu magnezu, 5-20 
cz^sci wagowych czerwonego fosforu oraz ewentualnie 0,5-1 ,5 cz?£ci wagowych krzemionki koloi- 
dalnej, przy czym stosunek wagowy czerwonego fosforu do wodorotlenku glinu lub wodorotlenku 
magnezu lub zasadowego w?glanu magnezu jest utrzymywany w granicach 0,02-0,4. 

2. Trudno palna kompozycja wedhig zastrz. 1, znamienna tym, ze zawiera 5-10 cz?sci wago- 
wych czerwonego fosforu. 

* * * 

Przedmiotem wynalazku jest trudno palna kompozycja skladajaca si? z nienasyconej zywicy 
poliestrowej, wodorotlenku glinu lub wodorotlenku magnezu lub zasadowego w?glanu magnezu, 
innych antypiren6w, napehiiaczy, pigmentow, barwnik6w i innych dodatkow. Kompozycja ta 
odznacza si? mala^ palnoici^, niewielka. emisja, dymu i zmniejszonq toksycznoScia. produktow 
spalania. 

Trudno palne nienasycone zywice poliestrowe uzyskuje si? znanymi sposobami przez wpro- 
wadzenie do zywicy organicznych zwiqzkdw chloru lub bromu, z kt6rymi synergicznie wspoldzia- 
laja^ zwiazki fosforu i antymonu (Kr61ikowski W. i wsp^autorzy: „£ywice i laminaty poliestrowe", 
Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1986, II wydanie, strony 146- J 65). Podczas pale- 
nia si? nienasyconych zywic poliestrowych zawierajacych chlor lub brom wydzielajq si? duze iloSci 
dymu o duzej g?sto£ci optycznej, a takze toksycznych i gryza.cych chlorowcowodor6w. 

Inny znany sposob polega na dodaniu wodorotlenku glinu, wodorotlenku magnezu lub 
zasadowego w?glanu magnezu do nienasyconej zywicy poliestrowej. Zmniejsza si? na tej drodze 
wprawdzie emisja dymu, jednakze nie udaje si? ze wzgl?d6w technologicznych wprowadzi6 tak 
duze iloSci wymienionych dodatkdw, aby uzyskac wymagany stopiefi zmniejszenia palnoSci bez 
udziahi zwiazkow chloru i bromu, kt6re ze swej strony zwi?kszaj4 toksycznote produkt6w 
spalania. 

Celem wynalazku jest opracowanie trudno palnej kompozycji poliestrowej o korzystnych 
wlasnogciach technologiczno-przetwdrczych, umozliwiaja^cych laminowanie r?czne zuzyciem tka- 
nin i mat z w!6kna szklanego, odznaczajacych si? - po utwardzeniu, zwtaszcza w postaci tworzyw 
wzmocnionych - niewielk^ palnoscia., mala, emisja dymu i nieznaczn^ toksycznoicia. i agresywno- 
&ci§ gazowych produkt6w spalania. 

Nieoczekiwanie okazalo si?, ze trudno palne kompozycje zawierajare nienasycone zywice 
poliestrowe, wodorotlenek glinu lub wodorotlenek magnezu lub zasadowy w?glan magnezu, inne 
antypireny, napeiniacze, pigmenty, barwniki i inne dodatki, charakteryzujace si? przedstawionym 
powyzej zespolem pozadanych wlaSciwoSci, skladaj^ si? z 50-100 cz?sci wagowych wodorotlenku 
glinu lub wodorotlenku magnezu lub zasadowego w?glanu magnezu i 5-20, korzystniej 5-10 cz?5ci 
wagowych czerwonego fosforu ewentualnie 0,5-1,5 cz?£ci wagowych krzemionki koloidalnej na 
100 cz?sci wagowych nienasyconej zywicy poliestrowej. 

Kompozycje wedhig wynalazku zawierajq korzystnie 5-40 cz?sci wagowych czerwonego fos- 
foru na 100 cz?£ci wodorotlenku glinu, lub wodorotlenku magnezu lub zasadowego w?glanu 
magnezu, co zapewnia utrzymanie stosunku wagowego czerwonego fosforu do wodorotlenku glinu 
lub magnezu lub zasadowego w?glanu magnezu w granicach 0,02-0,4. 

Kompozycje wedhig wynalazku zawieraj^ jako ghSwny skladnik nienasycone zywice polies- 
trowe sktedajace si? z poliestru nienasyconego i akrylowego, allilowego lub winylowego monomeru 
nienasyconego, zwlaszcza dimetakrylanu glikolu trietylenowego lub styremi. Wymienione sklad- 
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niki nienasyconej zywicy poliestrowej, jak rowniez inne skladniki kompozycji wedlug wynalazku, 
nie zawierajq chloru ani bromu. 

Powyisze poliestry nienasycone zbudowane sq korzystnie z reszt kwasu maleino wego j fuma- 
ranowego, a takze kwasu ftalowego, izoftalowego, tereftalowego i adypinowego; w cz?sci glikolo- 
wej zawierajs reszty glikolu etylenowego, dietylenowego, trietylenowcgo, propylenowego, dipro- 
pylenowego, neopentylowego, ctoksylowanego dianu lub propoksylowanego dianu. 

Przykladami innych antypirenow, ktdre mogq wchodzid w sklad kompozycji wedlug wyna- 
lazku, s% uwodniony boran cynku i sole melaminy z kwasem cyjanurowym lub fosforowym. 
Kompozycje wedhig wynalazku mog% zawierad napehiiacze mineralne, jak w?glan wapnia, talk i 
m^czka kwarcowa, a takze pigmenty, jak biel tytanowa i barwniki. Do innych dodatk6 w naleia, na 
przyklad woski paraflnowe i estrowe oraz inne znane substancje, zmniejszaja^ce parowanie styrenu 
podczas przetw6rstwa, a takze srodki powierzehniowo czynne. 

Kompozycje wedhig wynalazku wytwarza si? w znany spos6b przez zmieszanie proszkowych 
skladnik6w stalych z ciekla, zywicy poliestrow^. Korzystnie przeprowadza si? ujednorodnienie 
kompozycji w mlynie kulowym lub przy uzyciu troj walcarki. Podczas przechowywania kompozycji 
nast?puje sedymentacja, totez nalezy j^ wymieszad dokladnie przed przetwdrstwem. 

Kompozycje wedhig wynalazku S3 przeznaczone przede wszystkim do wytwarzania tworzyw 
wzmocnionych wtoknem szklanym, zwiaszcza przez laminowanie r?czne. 

W celu utwardzenia dodaje si? znane inicjatory i aktywatory, jak nadtlenek dikumylu lub 
nadtlenek benzoilu (utwardzanie w temperaturze podwyzszonej), nadtlenek benzoilu z dimetyloa- 
nilina, lub N,N-dimetylo-p-toluidyn4, nadtlenek metyloetyloketonu, nadtlenek cykloheksanonu 
lub wodorotlenek kumylu z naftenianera kobaltu lub acetyloacetonianem wanadylu (w temperatu- 
rze pokojowej). 

Przyklad L Do 100 g maleinowo (fumarowo>ftalowo-propylenowej zywicy poliestrowej 
Polimal 109, zawierafecej 36% styrenu dodaje si? 70 g wodorotlenku glinu, 10 g fosforu czerwonego 
i 0,5 g krzemionki koloidalnej i miesza si? do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Nast^pnie dodaje 
si? 3g inicjatora (40-procentowego roztworu nadtlenku metyloetyloketonu we ftalanie dimetylo- 
wym) i 0,8 g aktywatora (styrenowego roztworu naftalenianu kobaltu, roztw6r zawiera 2% Co), po 
czym nast?puje utwardzenie. Wlasnosci pozarowe utwardzonej kompozycji sa. podane w tabeli. 
Dymotw6rczo§6 kompozycji jest okreslona wedhig nonny ASTM E-662-83. 

Przyklad II. Miesza si? 100 g maleino wo(fumarowo)-ftalowo-dietylenowej tywicy polies- 
trowej Polimal 109 70 g wodorotlenku glinu, 15 g fosforu czerwonego i 0,5 g krzemionki koloidal- 
nej, Utwardza si?, jak podano w przykladzie I- WlasnoSci pozarowe i dymotw6rczos£ s% podane w 
tabeli. 

Przyklad III. Miesza si? 100 g iywicy poliestrowej Polimal 109, 80g wodorotlenku glinu, 
10 g czerwonego fosforu i 0,5 g krzemionki koloidalnej. Utwardza si? jak podano w przykladzie I. 
Wlasnosci poiarowe i dymotw6rczo£6 s$ podane w tabeli. 

Przyklad IV. Miesza si? 100 g zywicy poliestrowej Polimal 109, 70 g wodorotlenku glinu, 
15 g fosforu czerwonego, lg krzemionki koloidalnej, 5g styrenu, 8g bieli tytanowej i 0,01 g 
paraflny, rozciera w rnlynie kulowym i utwardza, jak podano w przykladzie L Wlasnosci pozarowe 
i dymotw6rczoS<5 s$ podane w tabeli. 

Przyklad V (por6wnawczy). £ywic? poliestrow^ Polimal J09 (bez dodatku antypiren6w) 
utwardza si?, jak podano w przykladzie L" Wlasnosci poiarowe i dymotw6rczo£6 podane w 
tabeli. 

Przy kl a d VI (por6wnawczy). Miesza si? 100 g zywicy poliestrowej Polimal 109, 70g wodo- 
rodenku glinu i 0,5 g krzemionki koloidalnej, rozciera w mlynie kulowym i utwardza Jak podano w 
przykladzie I. 
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Tabela 



Przykiad 



Wtasno^ci pozarowc 



Dymotw6rczoS6 



Wskafnik 
tlcnowy 

% 



Kla&a 
polarowa 



Czas Maksymalna 

nagizewania pr6bki pr?dkoi£ spadku 

do rozpocz^cia G^stosc optyczna nat^tenia 

dymicnia wlaSriwa po 1,5 s oswietlenia li/i 



1 

n 
ni 
rv 

v 

(por6wnawczy) 
VI 

(por6wnawczy) 



28.6 
29,6 
29,1 
30,1 
18,0 

23,1 



PI 
PI 
PI 
PI 

P2 

P2 



543 
47,1 
53^ 
52,5 
0 

83,1 



2,7. 

23 

4.1 

23 

53 

3,» 



034 
034 
038 
034 
035 

038 
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